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Verfahren und Vorrichtung zur Wandlung von Warme in 
15 mechanische oder elektrische Energie 



Die Umwandlung von Warme in mechanische bzw. 
20 elektrische Energie hat eine enorme wirtschaf tliche 
Bedeutung. Insbesondere im Temperaturbereich von 10 - 
100 °C steht haufig warmes Wasser aus Kuhlprozessen 
oder Solareinstrahlung mit Temperaturunterschieden 
zur Umgebung zur Verfugung. 

25 

Es ist bekannt, dass die Umwandlung von Warme in 
mechanische Energie bzw, Strom durch den Carnot- 
Wirkungsgrad begrenzt ist, der als theoretische 
Hochstgrenze fiir alle thermodynamischen Kreisprozesse 
30 gilt. Grundsatzlich lasst sich aus einem 
Energietrager als Nutzarbeit W nur die 
Energiedif f erenz aus der inneren Energie in einem 
„energiereicheren" Zustand Uh (vor der Energieabgabe) 
zur inneren Energie in einem „energiearmeren" Zustand 
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U c (nach der Energieabgabe) nutzen. W=Uh -U c und dem 
Wirkungsgrad • = 1-U c /U h . Diese innere Energie U 
entspricht der im Energietrager gespeicherten 
Warmemenge Q, in Form von Temperatur und atomarer 
5 Bindungsenergie (Latentwarme) . So gilt auch W=Q h -Q c 

Es gibt verschiedene Verfahren zur Umwandlung von 
Warme in Kraft oder Strom. 

Die thermoelektrische Energieumwandlung (Seebeck- 

10 Effekt) erreicht bisher nur einen geringen 
Wirkungsgrad, der prinzipbedingt deutlich kleiner als 
der Carnot-Wirkungsgrad ist, und blieb im 
Wesentlichen auf sensorische Anwendungen beschrankt. 
Thermovoltaik beruht auf der Erhitzung eines 

15 „schwarzen Strahlers" (z. B. mit breitbandiger 
Solarstrahlung, heifien Gasen oder langwelliger 
Sekundar-IR) und diesen als Emitter in Kombination 
mit ref lektierenden Filtern fiir ein schmalbandiges 
IR-Strahlungsspektrum nutzt, das auf den 

20 (prinzipbedingt) schmalbandigen Ef f izienzbereich 
einer Photovoltaik-Zelle abgestimmt ist. Mit seltenen 
Erden dotierte Strahlermaterialien ermoglichen 
schmalbandige Abstrahlung. Praktisch erreichen TPV- 
Generatoren heute rund 10 % Wirkungsgrad, jedoch mit 

25 1500 °C Emittertemperatur • 

Thermionische Generatoren erzeugen freie Elektronen 
durch Gliihen von Elektroden im Vakuum. Es sind 
Temperaturunterschiede von typischerweise > 1000 °C 
erforderlich. Bisher wurden an Versuchselektroden aus 

30 Wolfram Wirkungsgrade von bis zu 20 % erreicht. In 
jtingster Zeit wird iiber neue Werkstoffe und 
„thermische Dioden" in Diinnschichttechnologie 
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berichtet, die bei 200 - 400 °C Wirkungsgrade urn 20 % 
bei der Stromerzeugung aus Abwarme ermoglichen. 
Die Effizienz thermo- und photoelektrischer Verfahren 
wird u. a- durch Rekombination der f reigesetzten 
5 Elektronen noch in der aktiven Halbleiterschicht 
eingeschrankt, die mit zunehmender Temper atur immer 
starker wird. 

Die magnetohydrodynamische Energieumwandlung (MHD- 
Prozess) stellt die direkte Umwandlung der 

10 kinetischen Energie eines stromenden, leitfahigen 
Fluids in elektrische Energie dar. Segmentierte 
Faraday-Generatoren und Hallgeneratoren mit 
ionisierten Gasen oder Flttssigmetall sind technische 
MHD-Anwendungen in Kraftwerken, insbesondere fur 

15 Hochtemperatur-Anwendungen. Die maximal erreichbare 
Effizienz des Carnotschen Wirkungsgrads wird durch 
die Leitf ahigkeit und Viskositat des Fluids begrenzt. 
Thermodynamische Energiewandler mit Gas-Keisprozessen 
haben die groftte Verbreitung gefunden, Gebrauchliche 

20 Kraft-Warme-Prozesse in ihren Varianten, wie Carnot-, 
Otto-, Diesel-, Stirling-, Joule / Brayton-, Ericson- 
, Rankine- oder Kalina-Kreisprozesse sind bekanntlich 
dadurch gekennzeichnet, dass mit einem 

Warmetragerf luid, z. B. Gas oder Gas-Fllissigkeits- 

25 Gemisch, Temperatur- und/oder Druckwechsel 

durchgeftthrt werden. Bei vorhandenem Warmefluss kann 
mechanische Energie abgenommen werden. Der 
mechanische Wirkungsgrad steigt mit zunehmender 
Temperaturdif ferenz, wobei er jedoch aufgrund 

30 werkstof f lich bedingter Beschrankungen praktisch kaum 
wesentlich uber 60 % steigen kann, selbst bei 
Ausnutzung von Phaseniibergangen zwischen 
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Flussigkeiten und Gasen. Wahrend man bei der 
Expansion von Gasen die zugeftthrte Warme nur im 
freien Raum (z. B. Explosion im Weltraum-Vakuum) 
vollstandig in mechanische Arbeit umwandeln kann, ist 

5 bei reversiblen Prozessen durch den Verdichtungstakt 
und aufgrund der Kompressibilitat des Arbeitsmediums 
die bekannte Wirkungsgrad-Beschrankung des 
Carnot' schen Kreisprozesses zu sehen. Ein 
betrachtlicher Teil der Input-Warme • fallt wiederum 

10 als Abwarme auf niedrigerem Temperaturniveau an, nur 
ein Teil kann in mechanische Arbeit umgesetzt werden. 
Dem wird inzwischen mit so genannten Nachuberhitzern 
in Warmepumpen begegnet, womit der Warmeubergang und 
mechanische Wirkungsgrad etwas gesteigert werden 

15 kann. 

Bei geringen Temperaturunterschieden von unter 100 K 
zur Umgebung, z. B. Abwarme technischer Anlagen 
(Kuhlwasser 30 - 95 °C) , Solar-Kollektoren oder 
Geothermal-Quellen erreicht man z. B. mit Low- 

20 Temperature-Stirling-Motoren bestenfalls ca. 2 6 % 
Wirkungsgrad. Aufgrund der geringen 

Energiespeicherkapazitat des Arbeitsmediums (Gas) 
sind fur wirtschaf tlich sinnvoll nutzbare 
Energiebetrage sehr groJie Volumina erforderlich, was 

25 das Verfahren fur geringe Temperaturdif f erenzen 
unwirtschaf tlich macht. 

Memory-Metalle, wie z. B. bestimmte Nickel-Titan- 
Legierungen (Nitinol) oder auch Kupf er-Aluminium- 
30 Beryllium (CuAlBe) und Kupf er-Aluminium-Nickel- 
Legierungen (CuAlNi) zeigen bekanntlich eine 
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ausgepragte Eigenschaft zur Formanderung bei 
Erwarmung, den sogen. Shape Memory Effect (SME) . 
Dieser Effekt beruht auf der Phasenumwandlung 
zwischen martensitischem und austenitischem 

5 Metallgitter-GefUge. Wenn das Material unterhalb der 
Transformationstemperatur mechanisch mit 

vergleichsweise geringer Kraft verformt wird, kehrt 
es bei Erwarmung uber die Transformationstemperatur 
im Moment der GefUgeanderung unter Freisetzung 

10 hoherer Krafte in seine Ausgangsform zuriick. Diese 
Kraft-Weg-Dif ferenz kann als mechanische Arbeit 
entnommen werden, wobei eine Entropieanderung zu 
verzeichnen ist* 

Durch einen „Trainingsef f ekt" konnen sogar so 

15 genannte 2-Wege-SME hergestellt werden, die nicht nur 
bei Erwarmung, sondern auch bei Abktihlung ohne oder 
nur sehr geringe auiiere Kraf teinwirkung wieder in 
ihre Form zuruckkehren, ja sogar Arbeit verrichten 
konnen, also zwischen einer „Heifiform xx und einer 

20 „Kaltform" nur durch Temperaturschwankungen im 
Bereich der unter en (M f ) und oberen (A f ) 
Transformationstemperatur wechseln konnen. 
Diese Phasenumwandlung tritt in dem begrenzten 
Temper aturbereich zwischen martensitischer 

25 Gefugestruktur M f und austenitischer Struktur A f ( = 
obere Temperaturgrenze) auf, wobei fur die 
Rucktrans formation eine Hysterese 

(Temperaturverschiebung) zu verzeichnen ist, die vom 
Material abhangt. Bei Nitinol liegt sie 

30 typischerweise im Bereich 20 - 30 K, jedoch bis unter 
15 K sind schon realisiert worden. 
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Es wurden seit der Entdeckung von SME im Jahre 1932 
(AuCd) und den fruhen 60er Jahren (NiTi) z. B. mit 
SME -Muscle-Wire und SME-Federn diverse Carnot-Warme- 
Kraf t-Maschinen gebaut, z. B. indem die SME-Elemente 
5 abwechselnd in warmes und kaltes Wasser getaucht oder 
die Abkiihlung an der Luft vorgenommen wurde. 
Dabei stellte man fest, dass der erreichbare Carnot- 
Wirkungsgrad nur 4 - 9 % betrug. Ursache ftir den noch 
schlechteren Wirkungsgrad ist, dass im SME-Werkstof f 
10 betrachtlich Warme als innere Energie 

(Bewegungsenergie der Molekule) „zwischengespeichert" 
wird (und wieder abgefuhrt werden muss) und „innere 
Reibungswarme" entsteht, ohne dass diese mechanisch 
wahrend der Phasenumwandlung nutzbar wird. Weitere 
15 Ursachen waren konstruktive Warmeverluste durch 
passive Konstruktionselemente und Abstrahlung. Durch 
Ausrichtung des Metallgef uges und optimale 
Kraftbeaufschlagung fur die superelastische 
Gefugedeformation und Verringerung interner 
20 GefUgeverspannungen (innere Reibung beeinflusst 
Hysterese) lasst sich der mechanische Wirkungsgrad 
noch etwas verbessern. Dieser „optimale xx Wirkungsgrad 
eines solchen Carnot-Prozesses betragt dann trotzdem 
nicht mehr als 9 - 12 %, denn die 
25 zwischengespeicherte Warmeenergie der Metallatome 
wird im nachsten KUhlzyklus ungenutzt wieder 
abgegeben. 

Auch unter Beriicksichtigung der Herstellungskosten 
konnten sie sich bisher nicht gegen andere Carnot- 
30 Kreisprozesse, wie Otto, Diesel-, Stirlingmotoren und 
Kalina-Turbinen-Aggregate durchsetzen. 
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Aufgrund des besonderen Prinzips von Memory-Metall 
bedeutet ein optimaler Wirkungsgrad bei der 
energetischen Nutzung von SME-Metall-Legierungen, 
dass der Temperaturwechsel moglichst nur in dem engen 
5 Bereich der Phasenumwandlung vorgenommen wird und 
wenn das SME-Material eine moglichst geringe 
Hysterese hat. Im Gegensatz zu den vorstehend 
genannten thermodynamischen Kreisprozessen, MHD, 
Thermovoltaik- und thermoionischen Prozessen bewirkt 
10 bei der SME- Phasenumwandlung in einem bestimmten 
Punkt eines Memorymetall-Werkstof f es eine weitere 
Temperaturdif f erenz jenseits des 

Transformationsbereiches keine Wirkungsgrad- 

Verbesserung, sondern eine Verschlechterung, da 
15 aufgrund der Warme kapazi tat des Metalls mehr Warme 
„zwischengespeichert" wird, der mechanisch abnehmbare 
Energieanteil jedoch gleich geblieben ist- 
Der magneto-calorische Effekt beruht darauf, dass 
f erromagnetische Materialien wie die Metalle Eisen, 
20 Nickel, Cobalt, Gadolinium, Terbium und 

Metalllegierungen wie Monel (Cu-Ni) , Eisen-Mangan- 
Legierungen oder auch Oxide wie Europiumoxid beim 
Obersteigen einer werkstof f spezif ischen Temperatur, 
der Curie-Temperatur, vom ferromagnet ischen Zustand 
25 in den paramagnetischen Zustand wechseln, wobei sich 
die Entropie andert (auflert sich in der Veranderung 
der Warmespeicherkapazitat) . Wird das Material einem 
Magnetfeld ausgesetzt, erwarmt es sich etwas. Wird 
diese Warme knapp oberhalb der Curie-Temperatur 
30 abgefuhrt und dann das Magnetfeld entfernt, tritt ein 
KUhleffekt auf. Dies kann fur eijien Kreisprozess 
genutzt werden. Durch Warmef lusswechsel konnen 
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magnetische Flusswechsel (Aufmagnetisieren und 
Entmagnetisieren) und damit durch Induktion (z. B. in 
Spulen) direkt elektrischer Strom erzeugt werden. Der 
Taktzyklus ist: 

5 

1 . Aufmagnetisieren im abgektthlten Zustand unterhalb 
der Curietemperatur, z. B. mit einem 
Dauermagneten, bei gleichzeitig weiterer KUhlung 
von Aufien. Dabei kann mechanische Energie 

10 (Anziehungskraft des Magneten verkurzt den Weg zum 

ferromagnetischen Arbeitsmedium und magnetische 
Flussdichte erhoht sich) oder elektrische Energie 
entnommen werden (Aufbau des Magnetfeldes kann zu 
Induktion einer elektrischen Spannung in einer 

15 Spule genutzt werden) . Nachdem diese 

Energieentnahme stattgefunden hat, ist das 
f erromagnetische Arbeitsmedium aufmagnetisiert . 
Durch den MCE erwarmt es sich dabei etwas . Diese 
Warme muss moglichst schnell aus dem Arbeitsmedium 

20 abgefuhrt werden, da sich sonst das magnetische 

Moment verringert, wenn die Curietemperatur 
erreicht wird. 



2. Warmezufuhr nach erfolgter Lastentnahme Uber die 
25 Curietemperatur . Die magnetische Flussdichte im 

Arbeitsmedium verringert sich. 



3 . Entmagnetisieren im aufgew&rmten Zustand oberhalb 
der Curietemperatur, z. B. Entfernung des 
30 Dauermagneten, bei gleichzeitig weiterer 

Warmezufuhr. Dabei wird nur sehr wenig mechanische 
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Energie benotigt, da das Arbeitsmedium nicht mehr 
ferromagnetisch ist und kaum noch eine 
Anziehungskraft zum Magneten aufweist) ♦ Der MCE 
bewirkt bei Reduzierung des Magnetfeldes eine 
5 Ktthlung im Material. Dieser innere Kuhleffekt 

bedingt die schnelle NachfUhrung von einer solchen 
Warmemenge, wie sie der Summe aus vorher 
entnoramener Nutzenergie (mech. /elektr . ) plus der. 
im Takt 1 abgeftlhrten Warme entspricht. 

10 

4. Weitere Ktihlung des Arbeitsmediums von Aufien unter 
die Curietemperatur . Das Arbeitsmedium wird wieder 
ferromagnetisch, bleibt jedoch entmagnetisiert . Es 
folgt wieder Takt 1. 

15 

Der Warmefluss im Arbeitsmedium und der Warmetibergang 
nach Aulien sowie das Verhaltnis von spezifischer 
Warmekapazitat (unnutzbare Latentwame) und 

Entropieanderung (MCE im Bereich der Curietemperatur ) 

20 setzen dem Carnot-Wirkungsgrad Grenzen. 

Auch hier gilt analog zum SME-Effekt, dass der 
magnetische bzw. elektr ische Wirkungsgrad mit einem 
durchgehend einheitlichen Material-Block bei einem 
thermodynamischen Kreislaufprozess durch nicht 

25 genutzte Latentwarme begrenzt ist, denn die 
Entropieanderung liegt in der Grofienordnung von nur 5 
- 8 % der spezifischen Warmekapazitat der Legierung. 
Auch hier fUhrt im Gegensatz zu anderen 
thermodynamischen Prozessen die ErhShung der 

30 Temperaturdif f erenz zwischen kalter und warmer Seite 
tiber die Hysterese-Grenzen hinaus nicht zu einer 
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Verbesserung des Wirkungsgrades sondern zu dessen 
Ver schlechterung . 

Entwicklungen auf der Basis des Metalls Gadolinium 
nutzen den magneto-calorischen Effekt zur Ktihlung 
5 (Kuhlschrank ohne Kompressor) , wobei auch aus dem 
vorstehend genannten Grund nur eine begrenzte 
Temperaturdif f erenz zu erzielen ist, die mit der Hohe 
der Entropieanderung nS zur Gesamtentropie im 
magnetisierten Heifizustand proportional ist. Siehe 
10 US03841107, US3393526, US04107935, US4408463 

(Schichten), US04457135, US4464903, US04704871 und WO 
01/20233 Al. Hier wurden jedoch bereits deutliche 
Steigerungen des Wirkungsgrades gegenilber 

Gaskompressions-Kuhlaggregaten f estgestellt . Da das 
15 Arbeitsmedium nicht ' kompressibel ist, treten die ' in 
Gas-Kreisprozessen unvermeidbaren Zusatzverluste 
nicht auf und es kann v. a. eine betrachtliche 
Baugrofienreduzierung entsprechender Vorrichtungen 
erzielt werden. 
20 MCE-Warme-Stromgeneratoren und Wandler werden 
ebenfalls beschrieben in DE3815500 , EP0308611, 
DE3732312, wenngleich hier behauptet wird, nur aus 
Umgebungswarme gleichzeitig Strom und Kalte erzeugen 
zu konnen, was It. 2. Hauptsatz der Thermodynamik 
25 zweifelhaft erscheint. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen 
Warmeenergie-Wandler zu entwickeln, der sich durch 
einen hohen Wirkungsgrad insbesondere in einem 
30 Temperaturbereich zwischen 0 - 120 °C auszeichnet, um 
Warme in mechanische oder elektrische Energie zu 
trans formieren. 
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Ziel ist es, den mechanischen Wirkungsgrad bei der 
Warme- Kraft-Transformation gegenuber klassischen 
the rmodynamis chen Prozessen zu steigern, insbesondere 
zur effizienten Nutzung geringer 

5 Temperaturunterschiede . 

Die Aufgabe wird f olgendermafien gelost: 
Betrachtet man zunachst die theoretischen Grundlagen, 
lasst sich grundsatzlich aufier iiber die 
10 Temperaturspanne die Energieausbeute einer Warme- 
Kraft-Maschine und damit die kostenbestimmende 
MaschinengroJie wie folgt beeinf lussen: 

1. Wechsel des Arbeitsmediums mit hoherer 
15 Energiedichte (mehr gespeicherte innere Energie 

pro Masse- bzw. Volumeneinheit ) 

2 . Verbesserter Warmefluss und Warmetibergang 
(Energietransport pro Zeiteinheit) 

20 

3. Reduzierung sonstiger Verluste (Reibung, 
Abstrahlung, KUhlung, etc . ) 

4 . Nutzung molekularer Bindungskraf te in Form von 
25 Phasenumwandlungen oder chemischen Reaktionen des 

Energietragers in der Temperaturspanne des 
Betriebsbereiches, urn dem mit Erwarmung des 
Arbeitsmediums sonst schlechter werdenden 
warmetibergang entgegen zu wirken. 
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Temperatur ist nicht gleich WSrmeenergie und auch 
nicht iramer mit ihr proportional. Bei 
Phasenubergangen erster Ordnung, wie sie 
Aggregatzustandsanderungen (Schmelzen, Verdampfen) 
5 darstellen, kommt es zu einer Zwischenspeicherung in 
Form von innerer Energie (Latentwarme) , die sich 
durch das typische Temperaturplateau auBert. Die 
Temperatur bleibt trotz Energiezufuhr oder -abgabe 
solange konstant, bis die Phasenumwandlimg komplett 
10 vollzogen ist. 

Temperaturabhangige Phasenumwandlungen haben ein 
interessantes Energiepotential, besonders die 
Entropie-Anisotropien von Phasenubergangen zweiter 
Ordnung, wie z. B. die Umwandlung vom 
15 f erromagnetischen zum paramagnetischen Zustand 
einiger Metalle (Magnetocalorischer Effect) , die 
Umwandlung vom martens it ischen zum austenitischen 
Metallgitterzustand (Shape Memory Effect) oder auch 
die Umwandlung vom normal leitfahigen zum 
20 supraleitfahigen Zustand (Supraleitung) . 

Der Losungsansatz fur das erf indungsgemafie Verfahren 
beruht auf der Phasenumwandlung zweiter Ordnung 
einiger fester Werkstoffe, Diese sind dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Umwandlung von Warmeenergie 
25 in mechanische (SME) oder magnet ische bzw. 
elektrische Energie (MCE) nur in einem engen 
Temperaturbereich zu verzeichnen ist und nach fester 
Einstellung dieser werkstof f spezif ischen 

Umwandlungs temperatur im Gegensatz zu anderen 

30 thermodynamischen Prozessen (z. B. mit Gasen) keine 
proportionale Abhangigkeit des Wirkungsgrades von der 
verfugbaren Temperaturdif f erenz besteht. Eine 
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Anderung des Aggregatzustandes erfolgt dabei nicht, 
jedoch eine Anderung der Entropie ohne wesentliche 
Anderungen von Volumen und Druck. Ein 
Temperaturplateau, wie bei Phasenumwandlungen erster 

5 Ordnung (Aggregatzustandsanderungen) tritt nicht auf. 
Erfindungsgemafi wird als Arbeitsmedium der warme- 
Kraft-Maschine nicht Gas, sondern eine 

Metalllegierung eingesetzt und darin die 
Phasenumwandlung zweiter Ordnung fur die 

10 Energiewandlung genutzt. Als Warmetransportf luid 
kommt vorzugsweise Wasser bzw. eine wassrige Losung 
zum Einsatz. Der Warmeubergang turbulent stromenden 
Wassers zu Metall oder kondensierender Dampf an 
Metall ist erheblich besser als bei Gas- 

15 Kreisprozessen (Gas-Metall) . Aber auch Gase und 
Uberkritische Fluids kommen daftir in Betracht. 
In der Beschreibung klassischer thermodynamischer 
Verfahren wird die Entropieberechnung haufig mit 

rpy.T (dQ\ 

folgender Formel angegeben: S(j>,V,T) = J^^^^rJ + S o 

20 Druck, Volumen und Temperatur sind Einf lussgroBen der 
inneren Energie. Die Formel ist jedoch unvollstandig, 
denn auch Magnetismus ist eine Einf lussgrolie der 
Entropie, zumindest bei f erromagnetischen Stoffen 
(siehe magnetocalorischen Ef fekt) . So findet man mit 

25 der Maxwell-Gleichung die Beziehung der Entropie zum 
Magnetmoment als Funktion der Temperatur und der 
magnetischen Feldstarke : 



30 
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Phasenumwandlungen zweiter Ordnung bewirken im 
Arbeitsmedium Anderungen elektromagnetischer ( ! ) 
Krafte in der atomaren Metallgitter-Gefugestruktur . 
Beim Magneto-Calorischen Effekt MCE verandert sich 

5 die magnetische Leitf ahigkeit (magnetische 
Permeabilitat) drastisch, bei der Umwandlung zur 
Supraleitfahigkeit ist es die elektrische 
Leitfahigkeit und beim Shape-Memeory-Ef f ekt (SME) ist 
es die geometrische Form unter Freisetzung von 

10 Kraften. 

Ganz entscheidend dabei ist, dass die Einf lussgroiien 
Druck und Volumen des Arbeit smediums dabei konstant 
bleiben und auch die Temperaturspanne der 
Phasenumwandlung sehr eng ist. Es gilt z. B. fur den 
15 MCE die Beziehung: 



20 

Bei konstanter Temperatur ist die Entropieanderung 
mit der Magnetf eld-Anderung proportional wie bei 
konstantem Magnetfeld das Magnetmoment mit der 
Temperatur proportional ist. Im Arbeitsmedium Metall 

25 sind dabei die anderen Einf lussgrdfien der Entropie 
(Druckanderung, Volumenanderung) vernachlassigbar 
klein (ebenso wie bei den anderen Phasenumwandlungen 
2. Ordnung). Das ist die Basis dafur, die 
Temperaturanderungen direkt in Magnetf eldanderungen 

30 umzuwandeln, die zur Induktion von Strom oder fur 
einen motorischen Antrieb genutzt werden kdnnen. 
Wenn es gelingt, die im MCE-Metall gespeicherte 
Latentwarme mit fur die Phasenumwandlung zu nutzen, 
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konnen diese Temperaturwechsel nahezu vollstandig in 
magnetische Moment anderungen umgewandelt werden. Wird 
dabei mechanische Arbeit verrichtet bzw. 
Elektroenergie induziert, ist der dabei entstehende 
5 Kuhleffekt mit der Energieentnahme (unter idealer 
Volllast) weitgehend gleich zu setzen und damit im 
Prinzip ein Wirkungsgrad nahe dem theoretischen 
Maximum erzielbar, wie das auch von elektrischen 
Maschinen oder Brennstof f zellen bekannt ist. Nun gibt 
10 es sicher keine „ideale Volllast" und 
Reibungsverluste, etc, jedoch druckt aber kein 
„Verdichtungstakt" oder „Rekombinationsverluste" wie 
bei anderen Verfahren auf den Wirkungsgrad. 
Was bei Memory-Metal 1 en und dem magneto-calorischen 
15 Effekt beztiglich des Wirkungsgrades zunachst 
nachteilig erscheinen mag, namlich dass mit 
zunehmender Temperaturdif f erenz eine Verschlechterung 
des Wirkungsgrades eintritt, kann jedoch durch 
Mehrf achnutzung des Transf ormations-Ef f ekts in Form 
20 einer thermischen Reihenschaltung und in Kombination 
mit einer WarmerUckgewinnung zu einer deutlichen 
Wirkungsgradverbesserung fuhren, die mit zunehmender 
Temperaturdif ferenz und Anzahl der Stufen sich dem 
theoretischen Maximum immer mehr annahern lasst. 
25 Durch eine Reihenschaltung derartiger 

Phasenumwandlungen entlang der Richtung des 
Warmeflusses, tiberlagert mit einem alternierenden 
Warmettbertrag (thermische Schwingung mit jedoch 
gerichtetem Warmefluss) kann der resultierende 
30 Wirkungsgrad verbessert werden. 

Dazu wird durch gezielte Modifikation der 
Werkstoffeigenschaften des phasenumzuwandelnden 
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Materials entlang der Achse des Warmef lusses eine 
gradientenartige Verschiebung der 

Trans format ionstemperatur fest eingestellt und der 
spatere Betriebstemperaturbereich einer derartigen 
5 Vorrichtung bereits bei der Herstellung genau 
f estgelegt . 

Zwischen der warmen und der kalten Seite angeordnet, 
stellt sich ohnehin ein statisches 

Temperaturgleichgewicht ein. Bei homogener 

10 Warmeleitfahigkeit und Wandstarke des 

phasenumzuwandelnden Werkstoffes ist die 

Temperaturverteilung linear. Wird nun der 
Schichtaufbau so gestaltet, dass entsprechend der zu 
erwartenden statischen Temperaturverteilung im 

15 Werkstoff die Trans format ions temperaturen fur die 
Phasenumwandlung in gleicher Weise gradientenartig 
eingestellt werden, so genttgt ein geringer, 
alternierender Temperaturwechsel im Bereich der 
Transformations-Hysterese, urn im gesamten Werkstoff 

20 moglichst gleichzeitig die Phasenumwandlung 
vorzunehmen. Der alternierende Temperaturwechsel wird 
von Aufien erregt, z. B. mit einem alternierend hin 
und her strOmenden Warmetragerf luid. Die Energie 
dieser Erreger-Schwingung kann im Resonanzbereich 

25 weitgehend zurUckgewonnen werden, nur 

Dampfungsverluste (der Stromung) mussen kompensiert 
werden. Die als mechanische oder elektrische Arbeit 
entnehmbare Energie ist dem von aulien nachzuftthrenden 
Warmef luss proportional. Dies kann ggf. durch einen 

30 von der warmen zur kalten Seite stromenden Teilstrom 
eines Warmetibertragerf luids unterstutzt werden. Die 
von diesem Teilstrom abgegebene Energie entspricht 
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weitgehend der Nutzenergie. Carnot-Verluste entstehen 
in der oberen und unteren Schicht und sind fttr die 
Temperaturspanne der Transf ormationshysterese zu 
berucksichtigen, nicht jedoch fur den gesamten 

5 Betriebstemperaturbereich. Zwischen den Schichten 
findet eine Nutzung der im Werkstoff gespeicherten 
Latentwarme statt, die im Schichtsystem verbleibt und 
somit ein grofierer Betrag dieser Latentwarme fur die 
Phasenumwandlung genutzt wird als bei einem homogenen 

10 Werkstoff mit nur einer . Umwandlungstemperatur . 

Wahrend sich erf indungsgemafie Energiewandler auf 
Basis von Memory-Metall (SMS) aufgrund der grofien 
Hysterese (bei Nitinol 20 - 30 K) vorzugsweise fur 
langsam schwingende Systeme eignen (z. B. Pumpen) , 

15 sind mit dem magneto-calorischen Effekt (MCE) 
schneller schwingende Systeme, z. B. zur Erzeugung 
von Strom, realisierbar ♦ Hier ist kaum eine Hysterese 
zu verzeichnen, was bei vergleichbarem Warmefluss 
deutlich hohere Schaltf requenzen und Wirkungsgrade 

20 ermoglicht. 

Das erfindungsgemalie Verfahren wird anhand mehrerer 
Ausftihrungsbeispiele ftir damit realisierbare 
Energiewandler erl&utert, dargestellt auf Fig. 1-3. 

25 Das erfindungsgemalie Verfahren auf der Basis des 
Formgedachtnis-Ef fekts (SME) , kann z. B. in einem 
Energiewandler auf Basis der Memory-Metall-Legierung 
NiTi (Nitinol) realisiert werden. Der Zweck des 
Verfahrens besteht darin, die latent im Nitinol- 

30 Werkstoff gespeicherte Warme, die wahrend der 
GefUgetransformation nicht in mechanische Energie 
umgewandelt werden kann und im „normalen^ Carnot- 
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Zyklus durch Ktihlung abgefuhrt werden muss, so zuruck 
zu gewinnen, dass sie an einer anderen Stelle des 
SME-Konstruktionselementes trotz ihres geanderten 
Temperaturniveaus nochmals wiederum fUr 

5 Transformationsprozesse in mechanische Energie zur 
Verftigung steht. 

Dies wird durch Reihenschaltung verschiedener SME- 
Elemente mit unterschiedlichen 

Transformationstemperaturen erreicht, in denen ein 
10 Warmetragerf luid vorzugsweise innen alternierend hin 
und her bewegt wird. 

Grundlage dafttr ist, dass man durch geringfugige 
Anderungen der chemischen Zusammensetzung von Memory- 
Metall-Legierungen, deren Umwandlungstemperatur recht 
15 genau einstellen kann, bei Nitinol, z. B. tiber den 
Nickelgehalt . 

Aufierdem kann man durch eine Warmebehandlung 
(Anlassen) mit ein und derselben Legierung die 
Umwandlungstemperatur nochmals beeinflussen und urn 

20 bis zu 20 K verschieben. 

Man kann somit z. B. Rohre „aus einem Guss" 
herstellen, die an einem Ende eine urn bis zu 20 K 
hohere Transf ormationstemperatur aufweisen als am 
anderen Ende, indem die Anlass-Temperatur an einem 

25 Ende hoher gewahlt wird als am anderen Ende. 

Durch Hintereinander-Schaltung mehrerer solcher 
Rohre, die jeweils noch in ihrer chemischen 
Zusammensetzung urn ca. 20 K verschobene 
Transformationstemperaturen aufweisen, lassen sich 

30 Gradienten-Rohren herstellen, bei denen der 
Trans format ions-Schaltpunkt am einen Ende z. B. bei 
150 °C liegt, linear tiber die Lange ' abnimmt und am 
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anderen Ende die Transf ormations-Schalttemperatur z. 
B. 15 °C betragt. Der Betriebsbereich liegt in diesem 
Beispiel fest zwischen 150 °C und 15 °C. 
Nickel-Titan-Legierungen mit teilweise geringfiigigen 

5 Beimengungen anderer Stoffe sind aufgrund ihrer guten 
Zahigkeit und Korrosionsbestandigkeit fur derartige 
Rohre sehr gut geeignet. Bei einer Deformation von 
unter 2,5 % kann z. B. bei Nitinol mit 
Dauerf estigkeit gerechnet werden (Millionen 

10 Schaltzyklen ohne Bruch) . 

Die Hysterese liegt bei Nitinol typischerweise im 
Bereich zwischen 20 - 30 Kelvin. Sie kann durch eine 
besonders f einkornige, ausgerichtete 

KristallgefUgestruktur im Metall reduziert werden. 

15 Kaltverformungsprozesse, Pulvermetallurgie und 

mechanisches Legieren sind Moglichkeiten fur diese 
Optimierungen. Eine auf diese Weise verringerte 
Hysterese bewirkt zudem eine Verringerung der im 
martensitischen Zustand erf orderlichen 

20 Vordeformationskrafte (Platau-Stress) , was die 
Ausbeute der Nutzarbeit vergroflert. 

Die Phasenumwandlung bewirkt (je nach Konstruktion) 
eine translatorische oder rotatorische Bewegung des 
Rohres mit betrachtlicher Kraft. Eine optimale 
25 Kraf tausbeute aus dem Metallgefuge eines solchen 
Rohres ist zu erwarten, wenn eine axiale Dehnung mit 
einer Torsion kombiniert wird. 

Auf dem alternierenden Weg des Warmetragerf luids 
durch das Rohr findet eine Warmertlckgewinnung des im 
30 Metall gespeicherten Restwarmebetrages statt, der 
nicht durch die Phasenumwandlung als mechanische 
Energie dem System entnommen werden konnte. 
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Der mechanische Wirkungsgrad ttbersteigt dadurch 
deutlich den bekannter Nitinol Carnot-Maschinen mit 
nur einer definierten Trans format ionstemperatur und 
liegt um so hoher, je feiner die 

5 Transformationsschaltpunkte tiber die gesarate 
Rohrlange (m6glichst linear) abgestuft sind und je 
geringer die Hysterese dabei ist. Der maximal 
mogliche Wirkungsgrad hangt vom Verhaltnis der 
gesamten Temperaturdif f erenz zur resultierenden 

10 Hysterese ab (des Teilsegments mit der grofiten 
Hysterese) ♦ Es kommt daher darauf an, das Material so 
zu optimieren, dass sich der Transf ormationspunkt 
uber die Lange der Gesamtrohres moglichst linear und 
gleichmafiig andert und in alien Teilsegmenten 

15 weitgehend die gleiche Hysterese aufweist, die 
moglichst kurz sein soil- Das Warmetragerf luid muss 
nicht alternierend die gesamte Weglange des Rohres 
durchqueren, sondern (je nach Warmekapazitat und 
Warmeiibergang) nur durch einen Teil, dessen 

20 Langenverhaltnis u. a. vom Temperaturverhaltnis (A f 
heio - A f kait ) zur Hysterese abhangt. Bei optimaler 
Dimensionierung erfolgt die Phasenumwandlung an alien 
Punkten des Rohres gleichzeitig. 

25 Kennzeichnend fur eine erf indungsgemafie Vorrichtung 
auf Basis des Shape-Memory-Ef f ektes (SME) ist, dass 
ein Oder mehrere Rohre 1 aus Formgedachtnis-Metall so 
miteinander verbunden werden, dass ein 

Warmetragerf luid 2 alternierend hin und her geleitet 

30 werden kann, wobei zwischen den Rohrenden eine 
moglichst konstante Temperaturdif f erenz aufrecht 
erhalten wird. Dies kann z. B. mit 
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Latentwarmespeichern 5 in den Vorratsbehaltern auf 
der warmen und kalten Seite erzielt werden. Auch 
Grundwasser hat eine weitgehend konstante Temperatur. 
Dieses Rohr 1 besteht aus ein oder mehreren 

5 aneinander gereihten Teilsegmenten la bis If aus 
Metall-Legierungen mit Shape -Memory-Ef f ekt (SME) , z. 
B. Nitinol, die aufgrund verschiedener 

Zusammensetzung oder Warmebehandlung tiber die Lange 
abgestuft unterschiedliche Schalt-Temperaturen ftlr 

10 die Phasenumwandlung zwischen austenitischem und 
martensitischem Metallgeftige aufweisen. Diese 
Schalttemperaturen liegen innerhalb des 

Temperaturbereiches zwischen warmer und kalter 
Rohrseite, wobei moglichst fein abgestuft die 

15 Legierungen mit hoherer Transf ormationstemperatur auf 
der warmen Seite und die mit der niedrigeren 
Trans format ions temperatur auf der kalten Seite 
angeordnet sind. (Siehe Diagramm Fig. 3) 
Auf dem alternierenden Weg des Warmetragerf luids 2 

20 durch das Rohr 1 findet eine Warmerttckgewinnung des 
im SME-Metall gespeicherten Restwarmebetrages statt, 
der nicht durch die Phasenumwandlung als mechanische 
Energie dem System entnommen werden konnte. 
Eine moglichst gleichzeitige Transformation auf der 

25 gesamten Lange in alien Teilsegmenten la bis If 
dieses Rohres 1 erhoht die Schaltf requenz ohne 
ErhShung des Energieverbrauchs und verringert den 
erforderlichen Volumenstrom des Warmetragerf luids 2. 
Auch je dunnwandiger das Rohr 1, desto hohere 

30 Schaltf requenzen bzw. geringere Volumenstrome des 
Warmetragerf luids sind moglich, desto geringer wird 
jedoch auch die tlbertragbare Kraft (Tragf ahigkeit) . 
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Durch Entnahme von mechanischer Arbeit tritt im Rohr 
1 ein gewisser KUhleffekt auf. Der statische 
Warmefluss im Rohr 1 (der bei nicht bewegtem 
Warmetragerf luid 2 durch die Warmeleitf ahigkeit des 
5 Rohres 1 bzw. des Warmetragerf luids 2 entsteht) 
bewirkt ein NachfUhren entnommener Energie. Dies kann 
man durch unterschiedliche Durchf lussmengen zwischen 
warmer und kalter Seite steuern, indem ein Teilstrom 
uber ein regelbares Drosselventil 3 von der Kaltseite 
10 zur Warmseite aufterhalb des Rohres 1 zuruckgefuhrt 
und in Druckspeichern 7 zwischengespeichert wird. 
Eine auJiere Warmeisolation 4 verringert Verluste des 
Systems durch Abstrahlung und Konvektion. 
Eine potentielle Problemquelle liegt in der 
15 Dauerf estigkeit des SME-Rohrwerkstof f es 1. Wenn die 
Phasentransformation nicht tiber die gesamte Rohrlange 
in alien Segmenten la - If genau gleichzeitig erfolgt 
(Toleranzen bei Umschalttemperatur, 

Werkstof f zusammensetzung, Wandstarke) , was in der 
20 Praxis der Regelfall sein diirfte, besteht die Gefahr, 
dass Stellen, bei denen die Geftigeumwandlung etwas 
spater einsetzt als an anderen Stellen, lokal 
uberdehnt werden und Materialermudung (Bruch) 
eintritt . 

25 Dies kann dadurch vermieden werden, dass man fur 
jedes Rohrsegment, insbesondere mindestens flir 
gefahrdete Abschnitte, eine mechanische Begrenzung 
des Verformungsweges der SME-Rohrsegmente ' la bis f 
derart vorsieht, dass Langendehnung wie auch 

30 Torsionsdehnungen auf das den jeweiligen SME- 
Rohrsegmenten la bis f dauerhaft zutrSgliche MaB 
begrenzt werden. Unterschiede der Federkonstante der 
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SME -Rohrsegmente la bis f, Transformationskraf t und 
Plateau-Stress, die z. B. durch Toleranzen in der 
Wandstarke der verschiedenen Segmente la bis f 
entstehen konnen, sind liber den jeweiligen 
5 Rohr segment en la bis f parallel geschaltete, 
justierbare Spannelemente (wie Federn, 

Ausgleichmassen und Wegbegrenzer ) ausgleichbar . Es 
wird eine Vorspannung eingestellt. 

Die Temperaturen der warmen und kalten Seite werden 

10 mogiichst konstant gehalten. Als Latentwarmespeicher 
5 sind je nach Temperaturbereich z. B. Ba(OH) 2 
(Schmelztemperatur bei 78 °C) oder Mg(N0 3 ) 2 • 6H 2 0 (89 
°C) Oder auch Zuckeralkohole wie Erythriol (119 °C) 
und D-Mannitol [~ 165 °C) gut geeignet (Warmseite) , 

15 wahrend auf der Kaltseite die konstante 
Grundwassertemperatur genutzt wird, oder auch 
Eiswasser (0 °C) , Na 2 S0 4 (32 °C) bzw. geeigneten 
Mischungen z. B. mit eutektischen Salzlosungen. 
Eine Reihenschaltung des Kraftflusses fur die 

20 Rohrsegmente la bis If, wie in Fig. 1 dargestellt, 
dient z. B. zur Ausftihrung von Wasserpumpen 
(Brunnen) , die mit Solarstrahlung oder Abwarme aus 
Ktthl- oder Verbrennungsprozessen angetrieben werden. 
Auch eine Parallelschaltung des Kraftflusses bei 

25 weiterhin Reihenschaltung des Warmetragerf luids fur 
die einzelnen Rohrsegmente ist moglich, urn das Kraft- 
Weg-Verhaltnis zu andern. Ein solches Rohr 1 kann 
innen auch uber parallel gespannte Drahte, 
KapillarrOhren oder Spiralen (Schraubenf edern) aus 

30 Nitinol verfligen, sofern diese Uber die gleichen 
gradientenartig abgestuf ten Temperaturschaltpunkte 
wie das Teilsegment la bis f verfiigen, in dem sie 
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montiert sind. Die Wandstarken dieser Einbauelemente 
sollten dann etwa die des Rohres 1 aufweisen, urn 
lokale Uberdehnungen zu vermeiden. 

Zwischen Erregerschwingung Warmetibertragungs fluid 2 

5 und Nutzarbeitsschwingung des Rohres 1 wird ein 
zeitlicher Phasenverzug eingestellt. Dies kann 
vorzugsweise mit einem auf Resonanzf requenz 
schwingendem Masse-Feder-System 6 erfolgen. 
Dieses Masse-Feder-System 6 ist mit weiteren 

10 the rmodynamis chen Prozessen, z. B. einem 

Stirlingmotor, kombinierbar bzw. substituierbar • 
Dabei kann auf der Kaltseite sogar eine 
Temperaturabsenkung bzw. eine Aufspreizung der 
Betriebstemperatur (beide Seiten) erreicht werden 

15 (Prinzip Warmepumpe) . 

Da die Kraft mit zunehmender Wegstrecke bei der SME- 
Umwandlung abnimmt und der Kraftbedarf beim Pumpen 
jedoch konstant bzw. genau umgekehrt ist, lasst sich 
die Ausbeute z. B. mit einer Knickf eder-Mechanik Oder 

20 mit Schwungmassen, verbessern. 

Der Magneto-Calorische Effekt (MCE) ist fttr die 
Anwendung des erf indungsgemalien Verfahrens noch 
besser geeignet als der SME, da Werkstoffe verfugbar 

25 sind, bei denen die Phasenumwandlung vom 
f erromagnetischen zum paramagnetischen Zustand bei 
der Curietemperatur mit geringerer Hysterese ablauft. 
Es reichen daher Temperaturwechsel schon urn 1 - 3 K 
aus, urn deutliche magnetischen Flusswechselanderungen 

30 zu erzielen. Pro Zyklus ist die dabei entnehmbare 
Energie vergleichsweise gering, dies kann jedoch 
durch eine Steigerung der Zyklusf requenz bei gutem 
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Warmefluss bis in den kHz-Bereich hinein kompensiert 
werden, was wiederum auch den magnetischen 
Wirkungsgrad bei der Induktion von Elektroenergie in 
Spulen verbessert. 

5 Es werden dunne Schichten in der Achse des 
Warmeflusses aus geringfugig unterschiedlichen ferro- 
magnetischen Metalllegierungen iibereinander 

gestapelt. Dieser Schichtblock wird alternierend 
einem Magnetfeld ausgesetzt. Vorzugsweise wird der 

10 Schichtblock eng mit einem Spulensystem verbunden 
und/oder alternierend in den magnetischen 
Einf lussbereich eines starken Permanentmagneten 
gebracht . 

Das Metall Gadolinium hat eine hohe f erromagnetische 

15 Sattigungsmagnetisierung und eine Curietemperatur von 
292,8 K (17 °C) . Gadolinium, legiert mit einigen 
Halbleiterelementen wie Si und Ge, kann den magneto- 
calorischen Effekt sogar noch verstarken, d. h. die 
Entropieanderung im Bereich der Curietemperatur ist 

20 im Vergleich zu reinem Gadolinium hoher, was sich in 
viel starkeren Magnetmoment-Anderungen bei den 
Temperaturwechseln bemerkbar macht. Mit dem 
Verhaltnis Si / Ge kann die Curietemperatur gut 
eingestellt werden, von 180 K bis zu 340 K* Weitere 

25 geeignete Materialien sind Mangan-Eisen-Legierungen 
mit Anteilen von Arsen und Phosphor. Mit dem 
Verhaltnis As / P kann auch hier die Curietemperatur 
zwischen - 70 °C und + 80 °C variiert werden* Auch 
NiMn- und Mn 2 Sn-Legierungen konnen auf 

30 Curietemperaturen in diesem Bereich eingestellt 
werden ♦ Mit Mangan gibt es viele f erromagnetische 
Legierungen mit Curietemperaturen im 
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Temperaturbereich 0 - 150 °C. Eisen hat 1043 K 
Curietemperatur . Nickel-Kupf er-Legierungen (Monel ) 
sind je nach Zusamraensetzung bis 25 °C und 100 °C 
magnetisch. Gadolinium-Eisen-Nano composite, auch mit 
5 Mangan, sind viel versprechend. 

Will man beispielsweise einen Wandler im 
Temperaturbereich zwischen 80 °C und 20 °C betreiben, 
ordnet man z. B. 58 Schichten gleicher Dicke 
ubereinander an. Die der kalten Seite zugewandte 
10 auftere Schicht hat eine Curietemperatur von 21 °C 
bestehen. Die nachste Schicht mit geringfugigen 
Legierungsanderungen hat eine Curietemperatur von 22 
°C, die dritte Schicht 23 °C usw., die 58. Schicht 
hat eine Curietemperatur von 79 °C. 
15 Diese Schichten konnen vorzugsweise Composite mit 
Granulaten bzw. Pulvern sein (Nanocomposite) , geformt 
zu einem Rohr, Kapillarrohr-Bundeln, Ringankern, 
Traf oblechen, Warmetauscherplatten oder 

Tragkonstruktionen (wie Motorengehause oder 

20 Zylinderkopf e) , Drahtgewebe-Wickel, offenporige 
Metallschaum-Platten oder auch" z. B. durch Tauch-, 
Sputter- oder auch Wickelprozesse (unter Anwendung 
von dynamischen Dotierverf ahren) hergestellt werden, 
wobei die jeweilige Legierungszusammensetzung in 
25 jeder Schicht exakt auf den gewtinschten Curiepunkt 
eingestellt wird. 

Die Schichten sollten eine gewisse Durchlassigkeit 
ftlr ein gasformiges oder fltissiges 

Warmetibertragungsf luid auf weisen . 
30 So konnen diese f erromagnetischen MCE-Legierungen 
gradientenartig tiber die Lange zu dUnnen 
Kapillarrohrchen gezogen .und mit weiteren 
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funktionalen Schichten (Katalysatoren, Leit-, 
Isolationsschicht (en) oder thermoionisch wirksamen 
Dunnschichtsystemen) versehen werden, welche 
anschliefiend zu einer Spule in Form eines 

5 Verdichterkolbens gewickelt werden, so dass die 
Legierungszusammensetzung mit hoherem Curiepunkt auf 
der warmen und die mit niedrigem Curiepunkt auf der 
kalten.Seite angeordnet ist, innerhalb der Kapillaren 
jedoch das Warmetragerf luid alternierend bewegt 

10 werden kann . 

Durch elektrische Beschaltung eines Schwingkreises, 
bei dem mit Hilfe der Spulen durch Induktion ein 
schneller Magnetf eldwechsel synchron zur 

alternierenden Bewegung des Warmetrager- Fluids 

15 innerhalb der Schichten urn ca. 1 K urn den Curiepunkt 
herum erzeugt wird, kann proportional zum verfugbaren 
Warmefluss die Energieausbeute und auch Frequenz der 
Umschaltprozesse gesteigert werden, je nach 
Schichtdicke, Warmetauscheroberf lache und Viskositat 

20 des Fluids bis in den kHz-Bereich hinein. Es sollte 
eine Resonanzschwingung angestrebt werden, hierbei 
sind die Verluste am geringsten. Ein geringer Anteil 
der Energie wird zur Erregung des Schwingkreises und 
zur Kompensation der darin auftretenden Verluste 

25 benotigt. Die abgefiihrte magnetische Energie 
entspricht weitgehend dem nachgefUhrten Warmefluss. 
Die dabei auftretenden Thermalisierungsverluste, z. 
B. durch Wirbelstrome und Dampfungsverluste, bleiben 
innerhalb des Schichtsystems in Form einer 

30 Warmertickgewinnung erhalten, so dass diese Warme nur 
fur die AuJienschichten ins Gewicht fallt, allerdings 
dabei auftretende Magnetmomente storend wirken 
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konnen. Elektrisch isolierend vergossene Nanopartikel 
bieten hier ggf. Abhilfe. 

Es ist zu verzeichnen, dass sich bei einem 
5 erf indungsgemaBen Schichtsystem die Kaltseite bei 
Energieentnahme nur sehr wenig erwarmt, wahrend die 
Warmseite genauso gekiihlt wird, wie bei einem 
herkommlichen Warmetauscher-Kuhler, d. h. begrenzt 
durch die Warmeleitf ahigkeiten und Warmeubergange am 
10 und im Schichtstapel . Der weitaus grolite Teil des 
Warmeflusses wird im Schichtstapel „verbraucht", d. 
h. tiber Magnet flusswechsel und elektrische Induktion 
nach auJJen abgeftihrt. 

15 Der Schichtaufbau sollte so beschaffen sein, dass die 
Curietemperaturen der Aulienschichten den Temperaturen 
der Warm- bzw. Kaltseite sehr nahe kommen und der 
Warmeubergang mit den Aulienschichten durch ein 
schnell zirkulierendes Warmetrager fluid geringer 

20 Viskositat mit moglichst hoher Warmeleitf ahigkeit 
unterstiitzt wird. Das System wird dadurch optimiert, 
dass die Temperaturen auf der Warm- und Kaltseite 
moglichst immer konstant gehalten werden, abgestimmt 
auf die Curietemperaturen der Aulienschichten. Dies 

25 kann durch Latentwarmespeicher erfolgen. Durch 
geeignete Bemessung von Schichtdicken, 

Curiepunktabstufung, Erregungsf requenz (Resonanz) , 
optimalen magnetischen und Warmefluss kann eine 
weitere Optimierung erfolgen. Die Nachfuhrung der 

30 Energie zu den Mittelschichten kann durch geeignete 
Kanalstrukturen und ein Warmetauscherf luid verbessert 
werden. 
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Ein erf indungsgemafier magneto-calorischer 

Energiewandler mit hohem Wirkungsgrad ahnlich eines 
Scheibenlaufer-Synchronmotors ist in Fig. 2 
dargestellt . Grundsatzlich lassen sich verschiedene 
5 warme-angetriebene elektrische Maschinen ausftihren, 
wie Drehstromgeneratoren und -motoren, 

Linearantriebe, Nebenschlussmaschinen und auch 
Reluktanzmaschinen . 

10 Kern des MCE-Wandlers ist ein Stapel dtinner Schichten 
aus weichmagnetischen Legierungen mit hoher 
f erromagnetischer Sattigungsmagnetisierung, moglichst 
hoher spontaner Aufmagnetisierung und jeweils 
geringfiigig abgestufter Curietemperatur, z. B. auf 

15 der Basis von Gadolinium mit variablen Si+Ge-Anteilen 
und / oder Eisen-Mangan mit variablen P+As-Anteilen, 
wobei der Warmefluss durch diese Schichten erfolgt 
und die Schichten mit der hoheren Curietemperatur auf 
der warmen Seite f die mit der niedrigeren 

20 Curietemperatur auf der kalten Seite angeordnet sind. 
Dies ist in Fig. 4 dargestellt. 

Im Ausfuhrungsbeispiel auf Fig. 2 bildet das 
erfindungsgemaBe MCE-Schichtsystem la - lz in Form 

25 eines offenporigen feinen Metallschaums einen 
Displacer-Kolben, der liber eine Kurbelwelle 12 bewegt 
wird und durch den das Warmetrager fluid (z. B. 
Wasser) zwischen der Kaltseite (2) und der Warmseite 
5 alternierend hin und her stromt. Sind die Poren des 

30 Displacerkolbens mit dem Wasser der Kaltseite gefullt 
2, liegt dessen Metalllegierung la - lz in 
ferromagnetischer Form leicht unterhalb der 
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Curietemperatur vor. Der mit der Kurbelwelle 12 
verbundene Scheibenlauf er 13 ist mit starken 
Permanentmagneten (9) besetzt. Diese werden von den 
im ferromagnetischen Zustand befindlichen 

5 Schichtsystem la - lz angezogen und ermoglichen eine 
Beschleunigungsarbeit (Drehmoment) an der Kurbelwelle 
12. Zum Beispiel erreicht ein NdFeB-Permanentmagnet 
mit 0 32 mm x 7 mm immerhin bis zu 350 N Hubkraft, 
wenngleich allerdings das Schichtsystem la - lz nahe 

10 der Curietemperatur nur deutlich geringere 
Magnetmomente ermoglicht. Gleichzeitig wird durch die 
Bewegung der Kurbelwelle jedoch der Displacerkolben 
in Richtung Warmseite gepresst. Warmes Wasser stromt 
in die Poren und drtickt die Wassersaule in Richtung 

15 Kaltseite, wodurch die Curietemperatur in den 
Schichten mSglichst schlagartig uberschritten wird 
und das Schichtsystem la - lz sein Magnetmoment 
verliert. Nun konnen die Permanentmagneten 9 durch 
den Schwung des Scheibenlauf er-Rotors 13 sich von dem 

20 Schichtsystem wieder leicht entfernen. Die 
Anziehungskraf t war grofier als die Losreifi-Kraf t . Auf 
dem Umfang eines solchen Scheibenlauf ersynchronmotors 
sind mehrere solche Schichtblocke la - lz angeordnet, 
so dass die Magneten 9 nun vom nachsten Schichtblock 

25 angezogen werden und so eine kontinuierliche 
Drehbewegung entsteht. 

Die Schichten la - lz sind poros gestaltet. Neben 
of f enporigen ubereinander gestapelten 

30 Metallschaumplatten konnen sie auch als 
stromungsdurchlassige Drahtgewebe-Wickel, eng 

gepresste Drahtgef lechte Oder mit Kapillarbohrungen 
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versehenen dunnen, perf orierten Blechen ausgefilhrt 
sein. 

Drahtgewebe-Wickel kSnnten hier Vorteile bei der 

5 Herstellung bieten, z. B. eine Gewebegrundf orm 
ahnlich eines feinen Maschendrahtzauns mit 
benachbarten Einzeldrahten, die sich jeweils 
geringfiigig in ihrer Curietemperatur unterscheiden. 
Drahtgewebe-Konstuktionen bieten gegenuber 

10 Metallschaum den Vorteil, dass die magnetische 
Flussdichte im MCE-Werkstof f hoher werden kann, da 
die Drahte besser am von AuiSen anliegenden 
Magnetfeld ausgerichtet werden konnen, eine sehr 
gleichmaiiige Metallstrukturen-Starke 

15 (Drahtdurchmesser) eingestellt werden kann und zudem 
die Drahtoberf lache vor dem Verweben besser mit 
funktionalen Schichten zum Korrosionsschutz, 
Warmetibergang Oder sogar zu themionischen Nutzung des 
Warmeflusses aufgebracht werden konnen. Eine 

20 Ionenimplantation auf den Metalloberf lachen kann den 
Warmetibergang verbessern. 

Die Dimensionierung der Stromungsdurchlassigkeit ist 
so bemessen, dass pro Takt eine lokale Erwarmung in 

25 jedem Punkt des Schichtstapels la - lz urn wenige 
Kelvin erzielt wird, so dass die Curietemperatur in 
jedem Punkt jeweils gerade liber- und unterschritten 
wird. Auch durch den bei Annaherung zunehmenden 
Einfluss des Magnetfeldes 9 kommt es in den Schichten 

30 zu einer Temperaturerhohung (ohne Wasser urn bis zu 20 
K) , die durch ausreichend „Umgebungswasser" sehr 
schnell aus dem Metall abgeleitet werden soli. 
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Die Anziehungskraf t des Magneten 9 auf die 
f erromagnetischen Schichten la - lz ist vom 
Werkstof fvolumen (sowohl des Permanentmagneten als 
auch des f erromagnetischen Materials) abhangig. Wegen 



Warmeleitf ahigkeit) ist damit klar, dass der Vorgang 
mit vielen dunnen Schichten mit gradientenartig eng 
abgestuf tern Curiepunkt besser funktioniert als mit 
10 nur einer oder wenigen dicken Schichten. 

Die Kaltseite wird mit einem Warmetauscher 8 gekuhlt. 
Sind sehr viele Schichten zur Abdeckung eines weiten 
Temperaturbereiches vorhanden oder ist der 
Druckabfall in den Schichten im Verhaltnis zu deren 
15 Temperaturleitf ahigkeit jedoch zu hoch, bekommt die 
Nachfuhrung der im Schichtstapel la - lz 
„verbrauchten" Nutzenergie uber ein Warmetragerf luid 
(Flussigkeit oder Gas) und entsprechende Kanale zu 
den inneren Schichten zunehmende Bedeutung, da sonst 
20 die inneren, kalten Schichten in dem gleichen 
Zeitintervall wie die Aufienschicht auf der Warmseite 
la nicht mehr die Trans format ionstemperatur 
erreichen, bzw. ein storender zeitlicher Verzug 
eintritt . 

25 Ein kleiner Teilstrom des Warmetragerf luids (z. B. 
Wasser) wird daher iiber ein Drosselventil 3 von der 
Kaltseite zur Warmseite von auiien zuruckgefuhrt . Uber 
das regelbare Drosselventil 3 kann das Nachftihren von 
Warmeenergie justiert werden (entsprechend 

30 Nutzenergieentnahme) . Im vorliegenden Beispiel wird 
die auf der Kaltseite mit dem Warmetauscher 8 
abzuftihrende Restwarme Q2 uber eine Dosierpumpe 11 



5 



der relativ 
Warmeausbreitungsgeschwindigkeit 



langsamen 
(begrenzte 
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durch den Warmetauscher 8 gepumpt, wahrend der 
Teilstrom zur Riickfuhrung auf die Warmseite vorher 
mit der Mischtemperatur abgetrennt wird, um tiber den 
Warmetauscher 5 wieder neue Warme Ql auf zunehmen. 

5 

Das Warmetragerf luid ist vorzugsweise eine nicht- 
reaktive Fltissigkeit oder auch ein Gas mit hoher 
Warmespeicherkapazitat, Warmeleitf ahigkeit und 

geringer Viskositat, z. B. Wasser oder Helium. 

10 Letzteres kann auch vorkomprimiert sein. Wird ein Gas 
verwendet, ist das erf indungsgemafie Verfahren auch 
mit dem Stirling-Prozess koppelbar. Auch kann es mit 
Stoffen gemischt sein, deren Taupunkt beim 
eingestellten Vorkompressionsdruck innerhalb des 

15 Betriebstemperaturbereiches liegt, z. B. Kaltemittel 
(Rankine bzw. Kalina-Prozess) . Zwar erhoht sich die 
Leistungsdichte bezUglich des Hubraums, ein schneller 
Temperaturwechsel in den Schichten la - lz wird 
jedoch gedampft. Vorteilhaft lasst sich dies jedoch 

20 zur Reduzierung der Schichtanzahl nutzen, bzw, die 
Schichtdicke einer bestimmten Curietemperatur 
(Taupunkt) zu vergroJBern. (Jber den Teilstrom wird 
dann vorzugsweise fliissiges Kondensat auf die 
Warmseite zuruckgefuhrt und dort wahrend des 

25 Arbeitstaktes verdampft. Uber den 

Vorkompressionsdruck kann der Arbeitspunkt der 
Vorrichtung justiert werden. Korrosion und Kavitation 
im Schichtsystem muss jedoch dabei verhindert werden. 
Durch Verwendung von Latentwarmespeicher-Materialien 

30 und den Warmetauschern 5 wird ein konstanter 
Warmefluss und gleich bleibender Betriebszustand (z. 
B. konstante Drehzahl) eingestellt. 
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Eine weitere Aus fUhrungs form ftir einen magneto- 
calorischen Energiewandler ist in Fig. 3 dargestellt. 
Hier ist das erf indungsgemafie Schichtsystem la - lz 
von einer Spule 10 umwickelt und im vorliegenden 

5 Beispiel jeweils paarweise in einem Magnetfeld 9 fest 
angeordnet. Das warmetragerf luid wird uber einen 
extern angetriebenen Kurbeltrieb 12 mit Kolben 
wechselseitig zwischen den beiden Schichten-Blocken 
hin und her bewegt, so dass jeweils ein Schichtblock 

10 f erromagnetisch und zur gleichen Zeit der andere 
Schichtblock paramagnetisch wird. Der magnetische 
Fluss des Dauermagneten 9 wechselt daher zwischen 
beiden Schichtblocken. Die magnet ischen 

Feldanderungen bewirken eine elektrische Induktion in 

15 den Spulen 10. Uber einen elektrischen Schwingkreis 
mit Kondensatoren 14 wird die elektrische 
Lastentnahme optimiert (moglichst Resonanzf requenz) . 
Die Nachfuhrung des Teilstroms des Warmetragerf luids 
erfolgt in dem Beispiel Uber Dosierpumpen 11. Diese 

20 erfullen die gleiche Funktion wie das Drosselventil 3 
in Fig. 1 und 2. 

Zwischen den Schichten la - lz konnen auch weitere 
sehr dunne Schichten aus elektrisch isolierendem 

25 Material Oder aus Leiterschleif en angeordnet sein. 
Die dtinnen Metallschichten la - lz konnen 
gleichzeitig die elektrische Funktion eines 
Plattenkondensators libernehmen und die Induktion von 
Wirbelstromen kann dabei gezielt reduziert und auf 

30 die Schichtebenen begrenzt werden. Die 

Warmeleitfahigkeit der elektrisch isolierenden 
Schicht und die Oberflache dieser Grenzschicht 
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(Mikrorauhigkeit/Porositat) sollten jedoch moglichst 
hoch sein. Die Schichtdicke fur diese Isolation liegt 
vorzugsweise im Nanometer-Bereich. 

Stehen auf der Warmseite heiBe Gase zur Verfttgung, 
5 wie es beim Einsatz des erf indungsgemaiien 
Schichtsystems in Verbrennungs- (z* B. Otto-, 
Dieselmotor) oder hoch verdichtenden Stirlingmotoren 
der Fall ist, kann die Aufienschicht des 
erf indungsgemafien Schichtsystems auf der Warmseite 
10 vorzugsweise mit einem thermoionisch aktiven dtinnen 
Schichtsystem ausgestattet werden. Neben einer 
Korrosionsschutzfunktion (z. B. fur Gadolinium- 
Legierungen bei Wasserdampf anwesenheit erf order lich) 
kann mit solchen wenige Mikro- bzw. Nanometer dtinnen 
15 Schichten mit der Funktion einer „Thermodiode xx aus 
den kurzzeitig hohen Temperaturunterschieden des 
Gases zum Metall direkt elektrischer Strom mit bis zu 
20 % Wirkungsgrad gewonnen werden. 

20 In Verbrennungsmotoren kann ein mit Katalysator 
beschichtetes erf indungsgemaiies Schichtsystem (la-lz) 
bei jedem Gaseinlass und -auslass alternierend 
durchstromt die WSrmeverluste uber das Abgas zum 
Einen erheblich reduzieren, zum Anderen, insbesondere 

25 in Kombination mit dem Stirling-Prinzip aus der 
Abw&rme noch Nutzenergie gewinnen und damit den 
Gesamtwirkungsgrad deutlich verbessern. 

Die Vorteile des erf indungsgemafien Verfahrens 
30 bestehen darin, dass der maximal mogliche 
Wirkungsgrad nicht die Beschrankungen von Gas- 
Kreisprozessen aufweist und Vorrichtungen mit hoher 
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Energieausbeute und geringen Baugrofien moglich 
werden. Das Verfahren verspricht erstmals die 
Moglichkeit, Energiequellen wie warmes Wasser zur 
wirtschaf tlichen Erzeugung von Strom oder Motorkraft 

5 zu nutzen, indem der Energiegehalt des Arbeitsmediums 
(Metall statt Gas) und der Warmeiibergang (Wasser - 
Metall statt Metall - Gas) fur einen hohen Warmefluss 
gegenliber klassischen Kreisprozessen mit Gasen 
erheblich gesteigert werden, Damit lassen sich die 

10 Baugrofien auch bei relativ geringen 

Temperaturunterschieden urn einen Faktor von bis zu 
3000 senken, im Vergleich mit der Energieausbeute z. 
B. eines Niedertemperatur-Stirlingmotors . Die 
Erwarmung der kalten Seite kann weitgehend 

15 unterdruckt werden. Diese Carnot-typischen 

Warmeverluste beschranken sich im Wesentlichen auf 
die werkstof f spezif ische Temperaturspanne der 
Hysterese des erf indungsgemafien Schichtsystems . Der 
mechanische Wirkungsgrad steigt demzufolge, je 

20 geringer die Hysterese-Temperaturdif f erenz im 
Verhaltnis zur Gesamt-Temperaturdif f erenz ist (ein 
lineares Gradientenrohr bzw. Schichtsystem 

vorausgesetzt, dessen Bereich der 

Umwandlungstemperaturen den gesamten 

25 Temperaturbereich abdeckt.) 

Ein erf indungsgemalier Energiewandler kann 

Solarenergie (Warme) und Abwarme aus Ruhlprozessen 
. mit bereits geringen Temperaturunterschieden zur 
Umgebung in mechanische Energie trans formieren. Er 

30 kann aufierdem vorteilhaft kombiniert werden mit 
herkommlichen thermodynamischen Prozessen, z. B. 
eingesetzt als Warmetauscher mit Katalysatorf unktion 
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in Verbrennungsmotoren, in Warmepumpen oder in 
Schichten-Warmespeichern oder auch in Chemieanlagen. 
Das Verfahren ist skalierbar. Neben dem Einsatz in 
Kraf twerksanlagen, Mtillverbrennungsanlagen, Solar- 
5 und Geothermieanlagen eignet sich das Verfahren u. a. 
auch in miniaturisierter Form z. B. als Chip-Kuhler 
zur Stromgewinnung aus der Abwarme von 
Elektronikbauteilen. Damit kann z. B. die 
Akkulaufzeit von Notebooks verlangert werden. m 

10 

Die Erfindung unterscheidet sich von bisher bekannten 
Verfahren zur Warme-Kraf t-Umwandlung durch einen 
hoheren Wirkungsgrad bei optimaler Materialausnutzung 
durch Nutzung eines Phasenumwandlungsprozesses mit 
15 Anderung der Entropie ohne Anderung des 
Aggregatzustandes . Durch einen gradientenartigen 
Verlauf der Phasenumwandlungstemperatur entlang der 
Achse des statischen Warmeflusses reicht eine mit 
wenig Energie erzeugte thermische Schwingung des 
20 Warmeflusses mit einem Temperaturunterschied im 
Bereich der Hysterese der Phasenumwandlung aus, urn 
die Phasenumwandlung im gesamten Material nahezu 
gleichzeitig vornehmen zu konnen. Die Energie, die 
nicht in Nutzenergie umgewandelt werden kann, 
25 verbleibt durch Warmeriickgewinnung weitgehend im 
System und muss nicht als Carnot-Verlust abgeftihrt 
werden, wie bei anderen thermodynamischen Prozessen. 
Das Verfahren eignet sich zur Ef f izienzsteigerung in 
einem fest vorgegebenen Temperaturbereich. Bei 
30 Oberschreitung oder Verschiebung des 

Temperaturbereiches kommt es wieder zu einer 
Wirkungsgradverschlechterung (Latentwarme-Verluste 
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wirken sich mehr aus), im Gegensatz zu anderen 
thermodynamischen Prozessen. 

Eine erf indungsgemafie Vorrichtung auf Basis des SME 
(Formgedachtnis-Metall-Ef f ekt) unterscheidet sich von 
anderen Nitinol- Kraf tmaschinen dadurch, dass sie aus 
aneinandergereihten Rohrsegmenten aus geringfugig 
verschiedenen SME-Metalllegierungen besteht, deren 
Teilsegmente mit hoherer Trans f ormationstemperatur 
auf der warmen Seite und die mit der niedrigeren 
Trans f ormationstemperatur auf der kalten Seite 
angeordnet sind und ein Warmetragerf luid alternierend 
zwischen der warmen und der kalten Seite hin und her 
gefuhrt wird. Ein regulierbarer Teilstrom des 
Warmetragerf luids wird von der Kaltseite zur 
Warmseite aufierhalb des Nitinol- Rohres 
zurtickgef Uhrt . 

Eine erf indungsgemafie Vorrichtung auf Basis des MCE 
(magneto-calorischer Effekt) unterscheidet sich von 
20 anderen magneto-calorischen Generatoren dadurch, dass 
mehrere Schichten aus geringfugig verschiedenen 
ferromagnetischer Metalllegierungen in Richtung des 
Warmeflusses ubereinander gestapelt sind, deren 
Teilsegmente mit hoherer Curietemperatur auf der 
25 warmen Seite und die mit der niedrigeren 
Curietemperatur auf der kalten Seite angeordnet sind. 
Dieser Schichtstapel wird alternierend geringfugig 
erwarmt und abgekiihlt, wobei zudem ein statischer 
Warmefluss zwischen kalter und warmer Seite aufrecht 
30 * erhalten wird, urn Warme ins Innere der Schichten bzw. 
von der warmen zur kalten Seite nachzufuhren. Durch 
Aufmagnetisieren bei Unterschreitung der 
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Curietemperatur hervorgeruf ene magnetische 

Flusswechsel wercien zur Entnahme von elektrischer 
Energie durch Induktion genutzt* Zur gleichmafiigeren 
Nachfuhrung der Warme innerhalb der Schichten konnen 

5 diese poros oder mit Kanalen durchzogen ausgefiihrt 
werden, urn ein Warmetragerf luid alternierend zwischen 
der warmen und der kalten Seite hin und her zu 
filhren. Ein regulierbarer Teilstrom des 

Warmetragerf luids wird dann von der Kaltseite zur 

10 Warmseite aufierhalb des MCE-Schichtstapels 
zurilckgef iihrt . 
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Bezugszeichen 

5 



1 segmentiertes Rohr aus Formgedachtnis-Metall 

10 

la - If Teilsegmente des Rohres aus Formgedachtnis- 
Metall mit gleichmaBig abgestufter 
Phasenumwandlungstemperatur 



15 la das erste Segment auf der Warmseite hat von 

alien Segmenten die hochste 

Phasenumwandlungstemperatur 



If ' das erste Segment auf der Kaltseite hat von 
20 alien Segmenten die geringste 

Phasenumwandlungstemperatur 



la - lz MCE-Schichtsystem in Form eines 

offenporigen Displacerkolbens mit gleichmaflig 
25 abgestufter Phasenumwandlungstemperatur 



Warmetrager fluid 
regelbares Drosselventil 
auBere Warmeisolation 
Latentwarmespeicher 



30 
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6 mit Resonanzfrequenz schwingendes Masse-Feder- 
System 

7 Druckspeicher 

5 

8 Warmetauscher auf der Kaltseite 

9 Permanentmagnet 
10 10 Spule 

11 Dosierpumpen 

12 Kurbelwelle 

15 

13 Scheibeniauf er-Rotor 

14 Kondensatoren eines elektrischen 
Schwingkreises 

20 



25 
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Patentanspriiche 

5 

1. Verfahren zur Ef f izienzsteigerung bei der 
Umwandlung von Warme in mechanische Oder 
elektrische Energie unter Ausnutzung von thermisch 

10 induzierten PhasenUbergangen mit Entropieanderung 

ohne Aggregatzustandsanderung dadurch 

gekennzeichnet, dass auf zwei Seiten eines zur 
Phasenumwaridlung vorgesehenen Materials eine 
Temperaturdif ferenz aufrecht erhalten wird und 

15 entlang der Achse des Warmeflusses in diesem zur 

Phasenumwandlung vorgesehenen Material eine 
gradientenartige Verschiebung der 

Transformationstemperatur fur einen vorgegebenen 
Betriebstemperaturbereich fest eingestellt wird 

20 und linear bzw. fein abgestuft die Teilsegmente 

mit hoherer Transformationstemperatur auf der 
warmen Seite und die mit der niedrigeren 
Transformationstemperatur auf der kalten Seite 
angeordnet werden, wobei eine thermische 

25 Reihenschaltung dieser Teilsegmente durch 

thermische Schwingung im Bereich der 
werkstof fbedingten Hysterese die alternierend 
wechselnde Phasenumwandlung moglichst gleichzeitig 
in alien Teilsegmenten erzielt wird und eine 

30 Warme ruckgewinnung ungenutzter Latentwarme 

zwischen den einzelnen Segmenten erfolgt. 



WO 2005/017353 



PCT/EP2004/007424 



2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Phasenumwandlung vom martensitischen zum 
austenitischen Metallgittergefuge einiger 
Metalllegierungen mit ausgepragter Formanderung, 

5 der Shape-Memory-Ef f ekt (SME) , genutzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Phasenumwandlung vom f erromagnetischen 
zum paramagnetischen Zustand einiger 

10 Metalllegierungen mit ausgepragtem Magneto- 

Calorischen Effekt (MCE) genutzt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorgezeigten Ansprliche 
dadurch gekennzeichnet, dass durch einen die 

15 thermische Schwingung uberlagernden, von der 

warmen zur kalten Seite innerhalb eines oder 
mehrerer Kanale im zur Phasenumwandlung 
vorgesehenen Material stromenden regulierbaren 
Teilstrom eines flUssigen oder gasformigen 

20 WarmetrSgerf luids die Nachfuhrung von Warme 

proportional zur entnommenen Nutzenergie erfolgt, 
wodurch im Verlauf eines Arbeitszyklusses mehr 
Warmetragerf luid durch das Material von der 
Warmseite zur Kaltseite fliefit als umgekehrt. 

25 

5. Verfahren nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, 
dass, wenn eine Rtickftihrung des Teilstromes von 
der Kaltseite zur Warmseite des zur 
Phasenumwandlung vorgesehenen Materials erfolgt, 

30 diese RUckftihrung dann aufierhalb dieses Materials 

ausgeftihrt wird. 
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6. Vorrichtung zur Anwendung des Verfahrens dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Rohr (1) mit aneinander 
gereihten Teilsegmenten (la bis If) aus Metall- 
Legierungen mit Shape-Memory-Ef f ekt (SME) , z. B. 

5 Nitinol, die aufgrund verschiedener 

Zusammensetzung oder Warmebehandlung ttber die 
Lange abgestuft unterschiedliche Schalt- 
Temperaturen ftir die Phasenumwandlung zwischen 
austenitischem und martensitischem Metallgefuge 

10 aufweisen, mit einer beweglichen Mechanik 

gekoppelt ist, die den Weg einer alternierend 
definierten Langen- oder axialen Winkelanderung 
dieses Rohres (1) vorgibt (Hauptschwingung bzw. 
Arbeitshub) und mit einem Kolben, Druck- oder 

15 Niveauunterschieden eine definierte Menge eines 

Warmetragerf luids (2), wie beispielsweise Wasser 
oder 01, ebenfalls alternierend durch das Rohr (1) 
hin und her leitet (Erregerschwingung) . 

20 7 . Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch 

gekennzeichnet, dass die Mechanik zur Fdrderung 
des alternierend schwingenden Warmetragerf luids 
(Erregerschwingung) Uber ein Masse-Feder-System 
(6) mit dem alternierend schwingenden Arbeitshub 

25 (Hauptschwingung) des Rohres (1) so verbunden ist, 

dass ein zeitlicher Verzug, d. h. eine 
Phasenverschiebung, zwischen Haupt- und 

Erregerschwingung auftritt, ihre Frequenzen jedoch 
gleich sind- 
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8 . Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Masse-Feder-Schwingung im 
Resonanzbereich erfolgt. 

9. Vorrichtung nach den Anspriichen 6 bis 8 dadurch 
gekennzeichnet, dass ftir einzelne Rohrsegmente (la 

If) eine mechanische Begrenzung des 
Verformungsweges mit Wegbegrenzern vorgesehen 
wird, so dass die mogliche Langendehnung wie auch 
Torsionsdehnungen auf das den jeweiligen SME- 
Rohrsegmenten (la - If) dauerhaft zutragliche Mali 
begrenzt werden. 

10. Vorrichtung nach den Anspriichen 6 bis 9 dadurch 
gekennzeichnet, dass Unterschiede der 
Federkonstante der SME-Rohrsegmente (la - If), 
Transformationskraft und Plateau-Stress mit Hilfe 
von den jeweiligen Rohrsegmenten (la - If) 
parallel geschalteten, justierbaren 
Spannelementen, wie Federn und Ausgleichmassen, 
kompensiert werden, indent an jedem Rohrsegment 
eine Vorspannung eingestellt wird. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 10 dadurch 
25 gekennzeichnet, dass in dem mit Warmetragerf luid 

gefullten Rohr (1) parallel gespannte Drahte, 
Kapillarrohren oder Spiralen (Schraubenf edern) 
angeordnet sind, die aus dem gleichen SME-Material 
wie das Rohr (1) selbst bestehen, oder dass 
30 mehrere mit Warmetragerf luid (2) gefiillte SME- 

Rohre (1) parallel zueinander geschaltet sind. 
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12. Vorrichtung zur Anwendung des Verfahrens nach 
Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass ein Stapel 
von Schichten (la - Iz) aus weichmagnetischen 
Legierungen rait hoher f erromagnetischer 

5 Sattigungsmagnetisierung, mSglichst hoher 

spontaner Aufmagnetisierung und im beabsichtigten 
Betriebstemperaturbereich jeweils geringfugig 
abgestufter Curietemperatur, z. B. auf der Basis 
von Gadolinium mit variablen Si+Ge-Anteilen 

10 und/oder Eisen-Mangan mit variablen P+As-Anteilen, 

wobei der WSrmefluss durch diese Schichten erfolgt 
und die Schichten (la, lb, . ..) mit der hoheren 
Curietemperatur auf der warmen Seite, die mit der 
niedrigeren Curietemperatur (..., ly, lz) auf der 

15 kalten Seite angeordnet sind, im magnetischen 

Einflussbereich eines Spulensystems (10) 
angeordnet sind und alternierend oder auch standig 
einem starken Magnetfeld (zu 9) ausgesetzt werden, 
vorzugsweise einem Permanentmagneten (9) . 

20 

13. Schichten der Vorrichtung aus Anspruch 12 
dadurch gekennzeichnet, dass sie zu einem Rohr, 
Kapillarrohr-Bundeln, Ringankern, 
Verdrangerkolben, Trafoblechen Oder 

25 Tragkonstruktionen (wie Motorengehause oder 

Zylinderkopfe) geformt bzw. auf solche aufgebracht 
werden oder als Schaum-, Drahtgewebe- bzw. 
Feingewirkekonstruktionen ausgefUhrt sind. 

30 14. Schichten nach Anspruch 13 der Vorrichtung aus 
Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass sie von 
Poren und Kanalen durchzogen sind, die in Richtung 
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des Warmef lusses eine definierte Durchlassigkeit 
fur ein flttssiges Oder gasformiges 

Warmetragerf luid aufweisen. 

5 15, Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Oberflache des in den 
Schichten (la oder lz) zur Phasenumwandlung 
vorgesehenen Materials weitere funktionale 
Schichten mit Schichtdicken ira Mikro- oder 

10 Nanometerbereich, wie Katalysatoren, 

Korrosionsschutz- oder thermionisch wirkende 
Schichten (Thermodiode) angeordnet sind, bzw. in 
die Oberflache Ionen implantiert wurden. 

15 16. Vorrichtung nach Anspruch . 6 dadurch 
gekennzeichnet, dass Schaum-, Drahtgewebe- bzw. 
Feingewirkekonstrukt ionen aus nichtmagnetischem 
Material als Trager fur die zur Phasenumwandlung 
vorgesehenen weichmagnetischen Legierungen nach 

20 Anspruch 12 dienen, die in Form von Pulver oder 

Granulaten aufgebracht oder als Nanocomposite 
darin eingebettet sind. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch 
25 gekennzeichnet, dass zwischen den Schichten (la - 

lz) bzw. auf der Oberflache der porosen oder 
faserigen Metallstruktur der Schichten (la - lz) 
weitere sehr dtinne Schichten aus elektrisch 
isolierendem Material angeordnet sind und die 
30 metallischen Schichten (la - lz) elektrisch zu 

einem Plattenkondensator verschaltet sind. 
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18. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen den Schichten (la - 
Iz) weitere diinne Schichten aus elektrisch 
isolierendem und elektrisch leitfahigem Material 
5 angeordnet sind und diese Schichtf ormationen in 

Form von Kapillarrohrchen oder schmalen Streifen 
wie Leiterschleifen mit der elektrischen Funktion 
einer Induktionsspule angeordnet sind. 

10 



15 



20 



25 



30 



WO 2005/017353 



1/3 



PCT/EP2004/007424 



Fig. 1 




WO 2005/017353 



2/3 



PCT/EP2004/007424 



Fig. 2 





WO 2005/017353 



3/3 



PCT7EP2004/007424 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International Application No 

f^/EP2004/007424 



A CLftSSSHCA^ON OF^t^JECT MATTER 



IPC 7 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 F03G F240 F25B H01F 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent thai such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



DE 35 42 225 A (SCHROEDER TRADING GMBH) 

31 July 1986 (1986-07-31) . 

abstract 

page 5, paragraph 1 
page 6 
figures 1,2 
claim 1 

US 2002/092299 Al (KUTLUCINAR ISKENDER) 
18 July 2002 (2002-07-18) 
the whole document 



US 5 901 554 A (GRESCHIK GYULA) 
11 May 1999 (1999-05-11) 
the whole document 



1-7 



6,7 

1 

6 



-/- 



m 



Further documents are listed In Ihe continuation of box C. 



Patent family members are listed In annex. 



• Special categories of cited documents : 

'A* document defining the genera) state of the art which Is not 

considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the International 

filing dale 

V document which may throw doubts on priority clalm(s)or 
which Is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

•O' document referring to an oral disclosure, use, exhibilion or 
other means 

■p" document published prior to the International filing date but 
later than the priority data claimed 



later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 



•X' 



document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an inventive step when fhe document Is taken alone 
■y document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to Involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of Ihe actual completion of the International search 



25 November 2004 



Date of mailing of the international search report 

03/12/2004 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-22S0HV R|SWijk 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 051 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 



Authorized officer 



Giorglni, G 



Form PCT/1SA/210 (second sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT |nternaaomU App||cat , on No 

♦/EP2004/007424 


C.(ContlnuaUon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category • 


Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


A 


FR 2 789 734 A (DUCRETET PAUL) 
18 August 2000 (2000-08-18) 
the whole document 


1,6 



Form PCT/1SV210 (continuation of second sheet) (Januaiy 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International Application No 

F#/EP2004/007424 



Patent document 




Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 




date 




mennber(s) 




date 


DE 3542225 


A 


31-07-1986 


DE 


3542225 


•Al 


31-07-1986 


US 2002092299 


Al 


18-07-2002 


US 


2001017335 


Al 


30-08-2001 








US 


6226992 


Bl 


08-05-2001 








US 


2004211177 


Al 


28-10-2004 


US 5901554 


A 


11-05-1999 


NONE 









FR 2789734 A 18-08-2000 FR 2789734 Al 18-08-2000 



Form PCT/ISA/210 (paten! family annex) (January 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 

F0/EP2OO4/OO7424 



A. KLASSIFIHEflUNQ DE3 ANMELDUNQ3QEQENSTANDE3 

IPK 7 F03G7/06 



Nachder Internationa len Patentklassfftkation (IPK) Oder nach der naiionalen Klasstfikatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recheichterter Mlndestprflfstoff (Klassffcationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 F03G F240 F25B H01F 



Recherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff gehorende Veroffentlichungen. soweii diese unter die recherchierten Geblete fallen 



Wahrend der Intemationalen Recherche konsultierle elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evil, veiwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTL1CH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezelchnung der VerCffBntlichung, sowell ertorderllch unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr, Anspruch Nr. 



DE 35 42 225 A (SCHROEDER TRADING GMBH) 
31. Ouli 1986 (1986-07-31) 
Zusammenf assutig 
Selte 5, Absatz 1 
Selte 6 

Abbildungen 1,2 
Anspruch 1 



1-7 



US 2002/092299 Al (KUTLUCINAR ISKENDER) 
18. 0ul1 2002 (2002-07-18) 
das ganze Dokument 



US 5 901 554 A (GRESCHIK GYULA) 
11. Ma1 1999 (1999-05-11) 
das ganze Dokument 



6,7 

1 
6 



-/- 



m 



Weitere VerDffentilchungen slnd der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



10 



Siehe Anhang Patentfamaie 



4 Besondere Kalegorien von angegebenan Veroffentlichungen : 
•A' Veroffentllchung, die den allgemeinen Stand derTechnikdefmiart, 
aber nicht als besonders bedeutsam anztfsehen 1st 

'E" aileres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden 1st 

'V Veroffentlichung, die geeignet ist, elnen Prioriiatsanspruch zweifelhaft er- 
schelnen zu lassen, oderdurch die das VerSffentllchungsdatum einer 
anderen im Rechenchenbericht genannten Veroffentllchung belegt werden 
soli Oder die aue elnBm anderen besonderen Qrund angegeben 1st (wie 
ausgefOhrt) 

"O* Veroffentllchung, die sich auf eine mOndlicho Often barung, 

eine Benutzung, etne Ausstellung Oder andere MaRnahmen bezJehl 

•P" Veroffentlichung, die vor dem Intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritalsdatum verdffentlicht worden ist 



'T* Spatere Veroflentllchung, die nach dem intemationalen Anmeidedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mlt der 
Ahmeidung nicht kolildlert, sondem nur zum Verstandnls des der 
Erfindung zugrundeliegendon Prlnzipe Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorte angegeben Ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanapruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser VerdfTentlichung nKchi als neu oder auf 
erfinderlscher Tatkjkeit beruhend betrachtet werden 

■V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderlscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mlt etner oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur elnen Fachmann nahel legend 1st 

*&• Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamllie 1st 



Datum des Abschlusses der Intemationalen Recherche 



25. November 2004 



Absendedatum des Intemationalen Recherchenbericnts 



03/12/2004 



Name und Postanschrift der Internal ton alen Recherchenbeh6rde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patenllaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtlgter Bedlensteter 

Glorgini, G 



Formblatl PCT/ISA/210 (Btatt 2) (Januor 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzelchen 

f^/EP2004/007424 



C(Forteetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorte 0 Be2eichnung der Verdffenlllchung, soweit erforderflch unier Angaba der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



FR 2 789 734 A (DUCRETET PAUL) 
18. August 2000 (2000-08-18) 
das ganze Dokument 



1,6 



Formbtatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatl 2) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktanzeichen 

F^/EP2004/007424 



l Im Recherchenberlcht 


Datum der 


Mltglled(er) der 


Datum der 


angefuhrtes Patentdokument 


VerOffentllchung 


Patentfamllle 


VerOffentllchung 



DE 3542225 



31-07-1986 DE 



3542225 Al 



31-07-1986 



US 2002092299 Al 18-07-2002 US 2001017335 Al 30-08-2001 

US 6226992 Bl 08-05-2001 

US 2004211177 Al 28-10-2004 



US 5901554 A 11-05-1999 KEINE 

FR 2789734 A 18-08-2000 FR 2789734 Al 18-08-2000 



FocmbtaM PCTylSA/21 0 (Anhong PalentemiBo) (Jonuor 2004) 



